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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

®RuBfilter 

(g) Die Erfindung batrifft einen RuGfilter aus einem tempera- 
tur- und korrosionsfesten metailischen Sintermaterial fur 
eine Brennkraftmaschine zur Abscheidung von Partikeln aus 
den Abgasen dieser Brennkraftmaschine. Um bei hoher 
Temperatur- und Korrosionsbestandigkeit ausreichende Fe- 
stigkeit im Dauerbetrieb zu erhalten, besteht der RuBfilter 
aus einem Sintermaterial intermetallischer Phase. 
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Die Erfindung betrifft einen RuBfilter nach dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Aus der EP 03 31 885 ist ein Filter zum Abscheiden 
von Partikeln aus den Abgasen einer Brennkraftmaschi- 
ne bekannt, der einen Filterkorper mit einer Vielzahl 
von EinlaB- und Auslaflkanalen aufweist, welche wech- 
selseitig verschlossen sind, wobei die EinlaBkanale 
durch Reaktionsraume bildende Filterwande von den 
AusIaBkanalen getrennt sind und durch die EinlaBkana- 
le einstromendes Abgas gezwungen wird durch die po- 
rosen Filterwande unter Abscheidung von Partikeln, das 
heiBt Filterung der Abgase, von den eintrittsseitig offe- 
nen Gaskanalen in die austrittsseitig offenen Gaskanale 
iiberzutreten. Der Filterkorper ist hierbei aus hochtem- 
peraturbestandigem formgepreBten metallischem Sint- 
ermaterial hergestellt 

Von Nachteil bei derartigen metallischen RuBfiltern 
ist dabei, daB der Filterkorper aus temperaturbestandi- 
gen, meist chromhaltigen, Legierungen besteht, welche 
durch den Chromgehalt zur Versprodung durch Auf- 
kohlung und Chrom-Karbidbildung neigen. Im Filter 
kann es dadurch zu RiBbildungen kommen, die den Ab- 
scheidegrad verschlechtern. Ein weiterer Nachteil des 
Materials ist die nicht ausreichende Bestandigkeit der 
Legierung gegen im Abgas enthaltenen Schwefel im 
Hochtemperaturbereich. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Filter zur 
Abscheidung von Partikeln zu schaffen, der bei hoher 
Temperatur- und Korrosionsbestandigkeit ausreichen- 
de Festigkeit im Dauerbetrieb aufweist 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch das im 
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs I genannte 
Merkmal gelost Weitere Merkmale gehen aus den Un- 35 
teranspruchen und der Beschreibung hervor. 

Als Werkstoff fQr porose metallische RuBfilter bzw. 
RuBabbrennfilter kommt ein Material intermetallischer 
Phase zum Einsatz. Ein derartiges Material ist auch bei 
hohen Temperaturen chemisch sehr bestandig. Durch 
die fehlenden Karbidbildner im Material ist auch keine 
Aufkohlungsneigung vorhanden, so daB eine Versprd- 
dung des Materials und damit die Gefahr einer RiBbil- 
dung ausgeschlossen ist. Geeignete Materialien inter- 
metallischer Phase sind hierbei Ni3Al oder NiAl. Durch 45 
ihre hohe Schmelztemperatur und gute Korrosionsbe- 
standigkeit sind sie als porose Filterwerkstoffe zur Ab- 
scheidung von Partikeln, insbesondere Rufipartikeln, 
aus den Abgasen einer Brennkraftmaschine besonders 
gunstig. Daruber hinaus weisen sie eine hohe Warme- 
leitfahigkeit, einen geringen thermischen Ausdehnungs- 
koeffizienten und eine mit steigender Temperatur stei- 
gende Streckgrenze auf, welche Merkmale zu einem 
guten Thermoschockverhalten fiihren. Neben den bei- 
den genannten Filtermaterialien N13AI und NiAl sind 
naturlich auch noch weitere geeignete Materialien ale 
Filterwerkstoff intermetallischer Phase denkbar, so zum 
Beispiel TiAl, Ti 3 Al, Mg 2 Si, Al 3 Mg, MgZn 2 oder Ti 5 Si3. 

Diese Ausgangsmaterialien konnen zu einem porosen 
Sinterktirper aus Pulvern oder Spanen oder auch aus 60 
Drahtgeflecht verarbeitet werden. Durch die relativ 
starke Oxidschichtbildung und aufgrund der geringen 
Diffusionsneigung der genannten Werkstoffe muB ihre 
Sinterfahigkeit jedoch durch die Zumischung oder Zule- 
gierung von weiteren Metallen oder Metallgemischen, 65 
wie z. B. 

Al, Ni, Ta, Nb, TeLa usw., verbessert werden. Dies 
geschieht dadurch, daB beim Sintervorgang aus diesen 



Zumischungen eine schrriewussige Phase entsteht, die 
die Sinterung des Werkstoffe verbessert. 

Eine weitere Moglichkeit, die Sinterfahigkeit der Ma- 
terialien zu verbessern, besteht darin, ein Pulver gerin- 
gen Sauerstoffgehalts herzustellen, indem man das Ver- 
dusen des Materials mit Stickstoff oder Argon anstelle 
von Wasserdurchfuhrt 

Patentansprliche 

1. RuBfilter aus einem temperaturfesten porosen, 
metallischen Sintermaterial fur eine Brennkraftma- 
schine zur Abscheidung von Partikeln aus den Ab- 
gasen dieser ' Brennkraftmaschine, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der RuBfilter aus einem Sinter- 
material intermetallischer Phase besteht. 

2. RuBfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der RuBfilter aus intermetallischer Phase 
M3AI besteht 

3. RuBfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der RuBfilter aus intermetallischer Phase 
NiAl besteht 

4. RuBfilter nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der RuBfilter aus Pul- 
vern intermetallischer Phase hergestellt ist 

5. RuBfilter nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet daB der RuBfilter aus Spa- 
nen intermetallischer Phase hergestellt ist. 

6. RuBfilter nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der RuBfilter aus einem 
Drahtgeflecht intermetallischer Phase hergestellt 
ist 

7. RuBfilter nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB dem RuBfiltermaterial 
Metalle oder Metallverbindungen zur Verbesse- 
rung der Sinterfahigkeit zugemischt sind. 
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Abstract not available for DE3941698 

Abstract of corresponding document: EP0437685 

A soot filter made of a temperature- and corrosion-resistant metallic sinter material is described for an 
internal combustion engine to separate particles from the exhaust gases of this internal combustion 
engine. In order to achieve satisfactory strength with high temperature and corrosion resistance during 
prolonged operation, the soot filter is composed of a sinter material of an intermetallic compound. 
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